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O rozpuszczalności tereftalanów lantanowców lekkich i itru 


O pacrBopuMocru repecbTaJleBOKMCJIbIX COJlei JIETKMX DPeĄKOBEMEJILHBIX 9JIEMEHTOB 
M UTTPUA 


On the Solubility of some Lanthanon Salts of Terephthalic Acid 


O tereftalanach lantanowców brak jest danych w piśmiennictwie. 
Są jedynie wzmianki o sposobach otrzymywania i niektórych własnoś- 
ciach terftalanów wapnia [1], strontu [2], amonu [3] i żelaza [4]. 


CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 


Celem niniejszej pracy było otrzymanie tereftalanów niektórych lan- 
tanowców, przebadanie ich składu i rozpuszczalności w wodzie. 

Ponieważ kwas tereftalowy jest praktycznie w wodzie nierozpusz- 
czalny [5], tereftalany lantanowców można było otrzymywać na drodze 
podwójnej wymiany, przez działanie roztworem tereftalanu amonu, sodu 
lub potasu na rozpuszczalne sole lantanowców. Roztwór tereftalanu 
amonu przygotowywano przez rozpuszczanie na gorąco w wodnym roz- 
tworze amoniaku stechiometrycznej ilości kwasu tereftalowego. Do pre- 
paratyki stosowano ok. 0,1 n roztwór tereftalanu amonu. Roztwór ten 
wprowadzano po kropli do roztworu chlorków lantanowców o pH — 4 
na gorąco, przy silnym mieszaniu. Natychmiast wydzielał się drobno- 
krystaliczny osad, który odsączano, przemywano wodą do zaniku jonów 
chlorkowych i suszono na powietrzu. Otrzymane sole są drobnokrysta- 
licznym, pylącym się i silnie elektryzującym osadem o niezmiernie sła- 
bym, prawie niedostrzegalnym zabarwieniu. Są to sole uwodnione i prak- 
tycznie nierozpuszczalne w wodzie. ` 

Skład otrzymanych soli określano przez wyznaczenie współczyn- 
nika ay, określającego stosunek masy soli do powstałego z niej tlenku 
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i porównywano ze współczynnikiem wyliczonym teoretycznie ©. Celem 
sprawdzenia otrzymanych wyników odważoną masę soli zadawano 2nHCl 
na gorąco. Tereftalany ulegają pod wpływem mocnego kwasu rozkła- 
dowi. Wytrąca się wolny, praktycznie nierozpuszczalny kwas terefta- 
lowy, który odsączano przez tygiel Schotta G 4, przemywano wodą i su- 
szono w 110°C do otrzymania stałej masy. Lantanowce w postaci chlor- 
ków przechodzą do roztworu. Z roztworu strącano szczawiany, a następnie 
przeprowadzano je w tlenki i ważono. Na podstawie otrzymanych wyni- 
ków wyznaczano zawartość procentową lantanowca i jonu tereftalowego 


Tabela 1 


| % Ln % C¿H¿O % H,O 
Sól da DLA | RZ | ; 


E wyzn. | obl. wyzn. | obl. wyzn. | obl. 


Laz (CsH404);  6H¿O 2,683 | 2,694 | 31,51 | 31,63 | 58,01 | 56,08 | 10,39 | 12,31 
Ce»(C¿H¿O4)3 * 5H¿O 2,506 | 2,503 | 32,32 | 32,50 | 57,23 | 57,07 | 10.45 | 10,43 
Pr»(C¿H¿O4); - THO 2,647 | 2,645 | 30,98 | 31,30 | 54,20 | 54,70 | 14,02 | 14,00 
Ndz(CsH;04); * 6H;O 2,656 | 2,642 | 31,82 | 32,45 | 56,92 | 55,39 | 11,16 | 12,16 
Sm;(CsH404); * 6H,0 2,576 | 2,583 | 33,07 | 33,37 | 55,60 | 54,60 | 11,33 | 12,03 
Gd>(CsH;404); * 6H,0 2,532 | 2,525 | 34,46 | 34,38 | 55,10 | 53,83 | 10,44 | 11,79 
Y. (C¿H¿Os)3 * 5H;O 3,563 | 3.525 | 23,90 | 23,40 | 63,80 | 64,47 | 12,30 | 11,93 


w soli, oraz stosunek cząsteczkowy lantanowca do ftalanu, który dla 
każdej soli wynosi 2:3, co odpowiada wzorowi Ln»(CsH¿O4)3 * nHO. 
Skład otrzymanych soli podano w tab. 1. 


Tabela 2 
rozpuszczalność soli w wodzie 
tereftalan ng à 
g R:0;/1 g soli bezw./1 m/1 
-La 21 0,0160 | 0,0378 4,91 - 10—5 
Ce 20 | 0,0108 | 0,0242 3,13 - 105 
Pr 20 0,0168 0,0382 4,93 - 105 
Nd 19 0,0124 0,0287 7 3,67 « 10-5 
Sm 20 0,0156 | 0,0282 3,56 + 1075 
Gd 21 0,0204 0,0455 5,64 - 10—5 
= 21 0,0332 0,1031 1,54 - 1(—* 


Otrzymano tereftalany La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd i Y, przebadano ich 
rozpuszczalność w wodzie w temperaturze pokojowej, stosując następu- 
jący sposób postępowania. Próbkę soli o masie ok. 1 g wsypywano do 
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kolb o pojemności 1 l, napełnionych wodą redestylowaną i mieszano 
w ciągu doby. Następnie, po ustaleniu się równowagi, odsączano roztwór 
nasycony, odmierzano po 500 ml roztworu, odparowywano do objętości 
ok. 25 ml i strącano szczawiany lantanowców, które z kolei przeprowa- 
dzano w tlenki. Z masy otrzymanego tlenku wyliczano rozpuszczalność 
soli. Otrzymane wyniki przedstawiono w tab. 2. 


Tereftalany La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd i Y są solami praktycznie w wo- 
dzie nierozpuszczalnymi. Najłatwiej -rozpuszczalny jest tereftalan itru. 
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PE3IOME 


JccjieqOoBaJIM yCJIOBUA OÓpa30BaHuA TepecpTaJleBOKKCJIBIX coneú La, 
Ce, Pr, Nd, Sm, Gd n Y, onpełeJaJIM nx pacTBOpUMOCTB B BOJE IpM KOM- 
HaTHoń TeMriieparype. PacTBOpuMOCTb TepecpTaJlIeBOKKCJIBIX CoJrefi Jer- 
KUX PEHKO3BEMEJIBHBIX 3JIEMEHTOB B BOJe nopaaka 1075 M/jr. MakcuMaJIk- 
HO pacTBOpuMOCTbIO XapakTepuzyeTca TepedpTaJleBOKKCJIBIA UTTPuñ. 
Ero pacTBOpuMOCTb B HeCKOJIbKO pa3 obme pacTBOpuMOCTM TepecpTa- 
JIEBOKUCJIBIX COJIEÁ JIeTKAX peJ|KO3EMEJIBHBIX 9JIEMEHTOB. 


SUMMARY 


The formation conditions of terephthalates of La, Ce, Pr, Nd, Sm, 
Gd and Y were studied, and their solubility in water, at room tempera- 
ture, was determined. The solubility of terephthalates of lighter lantha- 
nons was found to be of the order of 1075 mole per litre. The solubility 
of yttrium terephthalate was the highest, being several times higher 
than that of lighter lanthanon terephthalates. 
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